82            IX. Kapttel.  Die Darftellung bes fcfymtebbaren CEifens.________
Babes burd) bas auffteigenbe Kof)Ieno£t)b. Die Kodjperiobe er= reidE)t nad) etnet fjalben Stunbe ifjren Ijofjepunft nnb ift nad) einet roeiteren Ijalben Stunbe beenbigt. Durd) tmeberfyolte Sdfyopfproben iiberjeugt man fid) mefyrfad) t)on ber (Bute bes eigielten (Eifens, gibt, roenn erforberlid), nod) Half* ober (Er33ufd)Idge ober fetjt, uoenn bie (Entfofylung bereits 3U roeit Dorgefdjritten war, 3ur Hnreidjerung Don Kofjtenftoff Jerromangan ober Spiegeleifen f)in3u. llm Ijarte $lu& eifenarten mit Ijofyerem Ko^Ienftoffgeljalt, alfo 5Iufefta^I; 311 et3eugenf braud|t bie (Entfo^Iung nid^t bis 311 (Enbe biirc^gefufjrt 311 roerben. Bei bem langfamen Derlauf bes Pro3effes !ann man Die! leidjter als bei bem IDinbfrifd)Derfa!)ren burd) ptobene^men re<^t3eitig ben er* tounfdjten Ko^Ienftoffge^alt feftftellen.
3ur Deso^t)bation unb Kofylting oertoenbet man toie beim IDinbfrifdjen $moman$an (0,5—1% bes (Einfatjes, bei ^arteren Qualitdten aud) nod) me^r) unb Spiegeleifen, unter Umftdnben aud) 5errofili3ium ober fonftige fofylenbe Subftan3en. Qat bas (Eifen biege-toiinf^te Sufammenfe^ung unb bie ri<i)tige ©ieg^i^e, fo toirb bas Hbftid)Iod) geoffnet unb ber gliifyenbe (Eifenftrom ergie^t fic^ in bie unter bie Hbfttd)rinne gefaljrene Pfanne, mit ber bas (Eifen une bet ben tDinbfrifd^Derfa^ren in bie Kolillen gegoffen roirb.
Das Rofyetfenerstterfalirett. Bei biefem IHartint)erfaI)ren fetjt man fliifftges Hol)eifen in ben 0fen ein unb frifc^t basfelbe nid)t nur burd) ben fauerftoffreidjen ffiasftrom fonbern aud) no^ burd) etnen 3ufa^ ojt)bif(^er (Etfener3e. Das fliiffige Ro^eifen entnimmt man unmittelbar bem Qodfyofen ober la^t es corner toie beim IDinb* frifdjen bur^ ben ITtifd)er gel)en. Suerft toirb (Er3 unb Kalfftein in ben ®fen gefe^t unb erfyitjt unb bann toirb bas fliiffige Koljeifen barauf gegoffen. Das Bab gerctt alsbalb in Iebl)aftes Sd)dumen. HIImaf)Iid^ fenft es fid) jebod), unb nun beginnt burd) bie Kot)ten= ftoffoerbrennung bie Kod^periobe. Der tx>eitere Derlauf ift bann ebenfo rote beim Sdjrottoerfafyren. ITtit ©fen mittlerer $<*ffiwc| !ann man nacfy biefem Derfa^ren in 24 Stunben bei 4 C^argen ettoa 100 bis 130 t ITlartinflufjeifen er3eugen.
ITtit fteigenbem p^ospl)orgef)alt bes Ro^eifens t»dd]ft bie S3)wk* rigfeit, ein pfjospfyorarmes (Enbprobuft 3u erseugen, roetl ein tEeil bes p^osp^ors Iei(^t tmeber aus^ber S^Iade rebusiert roirb unb bann in bas (Eifen ubergefjt. Diefem Ubelftanb begegnet ein anberes ITtar* tincerfa^ren, bas Bertranb'IEt)ieIt)erfa^ren, bei bem ber pro* 3efj in 3roei ooneinanber getrennten perioben Dorgenommen toirb 3n ber erften periobe (Dorfrifd^en) roerben !)auptfdc^Ii(^ Silisi unb in geringem ITlafee aud) bes Sd)tx>efels. Das (Einfd)mel3en ber (Eifenmaterialien erforbert etroa 3 — 4 Stunben. Balb beginnt bann bas Kodjen bes
